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Siz de kendi sırınızı yapabilirsiniz. 


Moze Frit ile Frit 3124 Karşılaştırması 


Peter Berg with Matthew Katz'in “Copper Leaching and Glaze Durability” 
isimli makalesinde geçen 1040'C de olgunlaşan gıda güvenli aynı zamanda 
düşük pişirimli sırı, aynı hammaddeleri ve ithal Fritt 3124 kullanarak yeniden 
üretmek. 1020'C de sonucu test etmek. Aynı hammaddeleri kullanarak Fritt 
3124 yerine yerli piyasadan elde edilen ve analizi bilinmeyen Mozenin 
granül fritini ekleyerek reçeteyi tekrar üretmek. 1020'C de pişirerek 
farklılıklarını gözlemlemek. 


Granül haldeki Moze friti 60'lık elekten geçirip toz haline getirdim. Önce 
bu haliyle bir deneme tabletine sürdüm. Sürerken çok zorlandım, çünkü 
toz malzeme fırçaya ve yüzeye kolay tutunmuyor. Sanırım daha ince 
aralıklı bir elekten geçirsem daha kullanışlı bir sonuç elde edebilirdim. 
Kurur kurumaz tekrar toz haline geliyordu. Her zaman yaptığım gibi 
tabletin tamamına 1 kat, tabletin sol köşesine bir üçgen biçiminde 2 kat 
uygulama yaptım.1020'Cde pişirdiğimde aşağıda gördüğünüz sonucu 
aldım. Moze frit kendi başına bir sır gibi olgunlaştı. Daha kalın sürülen sol 
üst kısım oldukça parlak ve doygun. Üzerinde çatlamalar var. 


Fritt 3124'ü de frit halinde deneme tabletine sürdüm ve 1020'C de 
pişirdim. Onun sonucunu da aşağıda bulacaksınız. Sütsü yarı şeffaf ve 
hafif çatlaklı. 
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Moze frit ile hazırlanan sır 
daha pütürlü ve sürümü daha 
zor oldu. 60'lık elekten geçen 
sırın parça büyüklüğü 
yeterince ince olmadı. Bir 
dahaki sefere 100'lük elek ile 
deneyeceğim. Parçaların iri 
olması sırın ergimesine de 
etki edecektir. Ancak daha 
önce granül halde serperek 
pişirdiğimde tam ergime 
gözlemlemiştim dolayısıyla 
tam olarak ergime olacağını 
bekliyorum. 


Her iki reçeteyi deneme tabletlerine uyguladım. 1020'C de pişirdim. Soldaki 
Fritt 3124 ile hazırlanan; oldukça doygun ve çatlaksız. Sağdaki Moze Frit ile 
hazırlanan daha ince gövdeli, şeffaf ve çok çatlaklı çıktı. 
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